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On salt depuis longtemps que des traumas s6- 
rieux peuveixt entratner une limitation permanente du mouvement 
chez un individu par suite du developpement de liaisons ou ad~ 
hSrences cicatricielles fibreuses entre os, entre muscles ad- 
jacent s glissant I'un sur 1' autre, entre tendons et tissue^ 
liaisons qui survieunent specialement pendant des p&riodes 
d' immobilisation dans des appareils pl&tres. Be tels effete 
peuvent se produire, par exemple, & la suite d'une fracture 
compliquee ou communitive ou d'une intervention chirurgicale 
pour la pose d'une articulation prothetique , ou bien il peut 
se produire une synostose d'os fractures Stroitement adjacents, 
comme^par exemple, la croissance osseuse entre le tibia et le 
per one & la suite d'une fracture au-dessus de la cheville, 

Les procedes de retablissement et de recons- 
titution utilises pour rendre moins p^nibles ces etats n'ont 
pas donne jusqu'a present de resultats satisf aisants* Parmi 
de tels pro cedes, on peut utiliser, par example, des gaines 
prothetique b de tendons en caoutchouc de silicone pour une 
remise en 6tat & la main, L 1 utilisation d'une feuille ou 
d'une mati&re analogue similaire et non-adherent e comme men* 
brane de separation entre des f aisceaux de muscles adjacents 
blesses est connue dans la methode clinique mais les resultats 
acquis ne se sont pas revS16s trfes sure ou satisf aisants bien 
que l'on ait obtenu une amelioration de 1' etat du patient dans 
certains cas* Ces structures ont pour defaut principal un man- 
que de positionnement stable de la prothese, ce qui fait qu'el- 
le peut former une boule en glissant ou en roulant et s'Schap- 
per du lieu de la blessure, 

O'est pourquoi, dans cette technique, il est 
souhaitable d'empScher ou de rSduire de telles liaisons ou 
adherences cicatricielles et restrictives entre muscles adja- 
cent s glissant l'un par rapport a 1' autre ainsi qu 1 entre os, 
comme par exemple dans le cas d'une synostose ou bien entre 
os et muscle ou il doit normalement exister un glissement mu- 
tuel ou un mouvement analogue. La presente invention permet 
de creer un article congu de maniere & empScher ou reduire 
une telle liaison ou adherence, l 1 article obtenu etant bi- 
compatible, c'est-a-dire inerte vis-&-vis de l'enyironnement 
corporel ainsi que des tissus ou des humeurs et secretions du 
corps, et pouvant 8tre laisse en place en permanence •L' article 
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de la presente invention est flexible, souple et il peut 8tre 
facilement modifiS & volont6 et mis en place par le chirur- 
gien. Un av ant age important de la prothese de la pr6sente in- 
vention reside dans le fait qu'elle est conque pour se fixer 
d'elle-m&ae de sorte que le deplacement de la prothfese hors du 
lieu de la blessure est exclu. Un avantage tr6s important est 
que le proc6d6 de fabrication de la prSsente invention permet 
une production de membranes ou proth§see, de pr6fSrence tr%s 
minces, conques pour agir et pour favoriser d'une maniere na- 
turelle les fonctions des parties affectSes. Un avantage du 
procSdS de la pr6sente invention reside dans le fait qu'il per- 
met une penetration contr8l6e de l'etoffe recevant les tissus 
s 1 implant ant par croissance et assure une conservation adequa- 
te de cette caracteristique de I'etoffe. Les avantages ci-dee» 
sus ainsi que d'autres avantages apparaitront au cours de la 
description qui va suivre. 

La presente invention cone erne un article qui 
permet d'empScher 1' adherence ou union cicatricielle entre des 
structures ou elements constitutifs d*un corps d'animal qui, 
normalement, glissent l'un sur l 1 autre au cours des divers 
mouvements du corps. En particulier f I 1 invention concerns un 
article et un procede assurant un tel glissement mutuel entre 
muscles, entre os et muscles et entre os apr&s que ces elements 
aient ete endommages, par exemple a la suite d'une operation, 
d'une maladie ou d'un trauma exigeant une immobilisation du 
site consid6r6 et, de ce fait, se traduisant souvent par une 
adherence ou union cicatricielle de ce genre entralnant une 
limitation du mouvement. L 1 invention concerne aussi un procedS 
pour emp8cher une union ou adherence cicatricielle entre les 
structures de corps pr6cites par l 1 introduction de 1' article 
de la pr4sente invention, 

L* article considers est une mince feuille fle- 
xible comport ant deux surfaces dont l'une est une Stoffe a po- 
res ouverts, receptrice de tissue s'implantant par croissance, 
et dont 1* autre surface est lisse et est inerte vis-a-vis des 
humeurs ou secretion corporelles ou des structures adjacentes 
du corps* X'etoffe est telle qu'elle est compatible avec les 
humeurs et secretions du corps, ne nuit pas & 1' environnement 
corporel et n'est pas attaqu6e par les humeurs ou secretions 
du corps, cette etoffe pouvant, par exemple, 8tre en terephta- 
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late de polyethylene vendu. sur le marche sous la marque d6- 
pos6e de "Dacron" et se pr e seat ant t par example, sous la 
forme d f un filet ou d'un velours* Dans une variante, on peut 
utiliser une 6toff e ou tissu en "T6flon" (tetraf luoro ethylene 

5 polym6ris&) ou sous une forme analogue. De plus, l 1 article 
peut 8tre form§ par une seule mati&re comme du polyurethane 
dont une surface est lisse et non poreuse tandis que la sur~ 
face opposSe comporte des pores ouverts et peut recevoir une 
implantation de tissue par croissance de ces tissue * On pr§f&*- 

10 re le velours de "Dacron" en raison de la facilite avec la~ 
quelle il peut Stre associS k un support ou renf orcement en 
6lastom6re "biocompatible et enjtaison du fait qu'une p&aStr ac- 
tion partielle, sur un seul c8te, de la structure du velours a 
lieu en laissant la surface opposes k pores ouverts du velours 

15 non impr§gn6e par l f 6lastomfere„ De ce fait, 1'incitatlon k 
I 1 implantation par croissance de tissus osseux ou de tissus 
musculaires et la rficeptivite a cette implantation ne se trou- 
ve pas sensiblement reduite. En d' autre s termes, l 1 article se 
present© sous la forme d'une mince feuille flexible biocompa- 

20 tible comprenant un support ou renf or cement eiastomere et, sur 
ce dernier, un revStement d'une etoffe k pores ouverts recep^ 
trice d'un tissu s'implantant par croissance •La prothfcse ou 
feuille composite peut avoir une 6paisseur comprise entre 
0,25 mm et 1,25 

25 Comme mati&re de support, on utilise avantageu- 

sement un 6lastom&re biocompatible tel qu ! un caoutchouc de 
silicone. Un tel caoutchouc de silicone est vendu dans le com- 
merce sous la marque deposee de "Silastic" (produit par Low 
Corning Corp.). Oet 6lastomfcre est compatible avec les hu- 

30 meurs et secretions du corjbs et des tissus et r6siste k I'atta-- 
que de ceux-oi. De faqon avantageuse, la surface de velours 
ou d 1 etoffe k pores ouverts est continue sur la surface de 
l^lastom&re mais, si on le desire, elle peut 8tre interrompue 
ou discontinue. Au moins une partie du caoutchouc est recou- 

35 verte par une etoffe k pores ouverts suffisante potpc eff ectuer 
une fixation k une structure corporelle contre laquelle elle 
porte, cette surface d 1 etoffe etant, de preference, continue 
sur une partie de la surface de I'elastomfere, ce qui laisse 
libres les bords ou peripheries. De faqon avantageuse, la 

40 surface de support en elastomers est r enforces par une matiire 
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fibreuse noyee, specialement avec ua filet de "Dacroa" ou de 
"Teflon 11 . L'eiastom&re ou feuille de support a une 6paisseur 
comprise avantageusement entre 0,13 mm et l f 02 mm et la 
feuille de velours a une 6paisseur comprise entre 0,25 ™ et 
0,^0 mm* - 

Oonformement au precede de fabrication de 
l 1 article de la presente invention, une mince feuille d f un tis 
su ou etoffe biocompatible approprie, avantageusement un ve- 
lours de "Dacron" , d'une epaisseur comprise entre 0,25 nm et 
0,50 mm est depos6e sur et centre une feuille d' elastomers 
biocompatible noa vulcanisee, renforcee ou non, comme un caout 
chouc de silicone, ayant une epaisseur comprise entre 0,13 mm 
et 1,02 mm, avantageusement entre 0,25 mm et 1,02 mm, Oa ap- 
plique uae pression comprise entre 1,4 kg/cm 2 a 7 kg/cm 2 aux 
feuilles ainsi disposeeB, cela pendant une p6riode comprise 
entre 30 secondes et 5 minutes & la temperature ambiante, par 
exemple k une temperature comprise entre 21° et 29,5° ♦ Pour 
obtenir une penetration moins grande du silicone flfwg l 1 etoffe 
on a recours a des temps et despreesioas plus faibles tandis 
que pour obteair une penetration plus grande bien qu 1 encore 
contrSjee, on utilise des temps et dee prossioas plus Slev^es. 

On place alors la feuille non vulcanisee entre 
des chassis ou moules de retenue sounds a une ventilation ap- 
propriee de maniSre a maintenir uae forme voulue et un fini de 
surface lisse pendant la vulcanisation et le dur cissement , et 
on la place ensuite dans un four chauf f 6 de mani^re & ef fec- 
tuer la vulcanisation et le durcissament* De fagon adequate, 
la temperature du four est comprise entre 149°0 et 176, 7°0 et 
on chauf fe la mati&re Jusqu' & ce que la vulcanisation et le 
durcissement soient terminSs, habituellement pendant une p£rio< 
de de 5 a 60 minutes. La feuille vulcanisee et durcie est 
alors taill6e k la dimension et a la forme desirees en vue de 
l'utilisation envisages, lavee dans de l'eau distillee exempt 
de corps pyrog6n£s, puis st6rilis6e, sech^e et utilisee ou 
bien emball&e et stockee de fa$on appropriee. 

Dans un autre mode de realisation du procede 
de la presente invention et pour obtenir une prof ondeur de pe- 
netration de l'eiastom&re sflre, previsible et voulue dans 1*6- 
toffe & pores ouverts, le poil du tissu est d'abord revStu au 
prealable d'une mati£re hydrosoluble comme de la carboxym6thyl- 
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cellulose ou de la methylcellulose ou encore de 1' ethylcellulose, 
qui protege la fibre ou poil contre I 1 impregnation ou le rev§- 
tement par l'elastomere, Ceci a une importance particuli&re dans 
un article pbtenu par formage, moulage ou mise en forme oh des 

5 pressions de contact avec le moule, considerables ou notables, 
sont necessaires pour mettre en forme et maintenir a cette forme 
la proth&se pendant qu'elle prend par durcissement son 6tat 
fini. Sous la chaleur de la vulcanisation, la viscosite de I'S- 
lastom&re cru diminue momentan&aent et, sans ce traitement de 

10 revStement prealable, il pourrait s'ensuivre une migration non 
t^ontrSlee de cet elastomSre, On 61imine alors la mati&re hydro- 
soluble par lavage avec de l'eau t 

Pour utiliser la presente proth&se, on dScoupe 
ou taille une feuille flexible comportant la surface et le sup- 

15 port decrits ci-dessus aux dimensions desirees JugSes nScessai- 
res par le chirurgien et la feuille ainsi decoupee est places 
de telle sorte que la surf ace de l'etoffe porte contre une sur- 
face d'une des structures adjacentes, glissant l'une par rap- 
port a V autre, qu'il faut traiter et le support en caoutchouc 

20 lisse porte contre la seconde (ou les) structures adjacentep de 
fagon a Stre maintenu dans une disposition permettant un gllsse- 
ment mutuel avec la premi&re de ces structures* On fixe alors la 
feuille t par exeraple au moyen de sutures , & la premifere struc- 
ture avec laquelle elle s'unira du fait de 1' implantation du 

25 tissu par croissance, cette fixation etant effectuee k des re- 
gions choisies, particulierement aux regions pSripheriques. 

On peut utiliser la proth&se pour maintenir le 
mouvement glissant entre os dans une articulation telle que 1' ar- 
ticulation de l'epaule et les articulations entre les os du bras 

30 inferieur et les os du poignet. II existe, bien sftr, d^utres 
endroits ob la present e invention se rSvSle utile. 

On va decrire maintenant la presente invention 
en se referant au dessin annexe sur lequel : 

la figure 1 est une vue en perspective d'une 

35 proth&se conforms a la presente invention et se presentant sous 
la forme d'tine feuille ; 

la figure 2 est une vue en coupe et schfematique 
montrant la disposition d'une prothSse conforme a la presente 
invention dans une proth&se plastique quadriceps rendue necessai- 

40 re par une insuffisance de mouvement du genou a la suite d'un 
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trauma k la Suisse ou f6mur ; 

la figure 3 est une vue schSmatique en pers- 
pective montrant une proth&se conforme k la presente invention 
placee sur le muscle crural dans une fracture du f6mur t les 

5 muscles sous-jjacents, etc.. n'ayant pas et& reprSsentes pour ne 
pas surcharger le dessin ; 

la figure 4 est une vue en elevation front ale 
schematique des os fractures de la partie inferieure d'une jambe 
d'un humain juste au~dessus de la cheville, cette vue montrant 

10 une prothdse conforms a la presents invention placSe sur la par- 
tie affect ee du tibia. 

Description d6taillee de 1' invention 
On va maintenant illustrer la presents inven- 
tion en dScrivant le traitement d'un etat resultant d'une frac~ 

15 ture compliquSe ou oommunitive d'un f6mur et dans lequel une 
protWse conforme k la pr&sente invention est placee entre les 
muscles supSrieurs de la jambe qui, normalement, glissent l'un 
sur 1' autre mais presentent souvent des adherence s ou liaisons 
fibreuses cicatricielles entre eux dans ce genre de blessure. 

20 Le resultat, bien entendu, de telles adh&rences ;est une reduc- 
tion plus ou moins sSv&ce et habituellement permanente du mou- 
vement du genou. Ce mode de mise en oeuvre de I'invention^pour 
eviter de telles adherence s, sera decrit en reference aux figu- 
res 1 et 2. 

25 La protbSse representee sur la figure 1 est 

une feuille 10 comportant une surface 11 en velours de "Dacron" 
et une surface opposes 12 en caoutchouc de silicone qui, comme 
representee en coupe sur la figure 2, constitue un support pour 
la fibre de velours 13 et ne penfetre pas compldtement de telle 

30 sorte qu'il reste une epaisseur suffisante de fibre 13 pour in- 
citer le tissu vivant k s'implanter par croissance et pour lo- 
ger ce tissu. La figure 2 est une vue en coupe sch&natique mon- 
trant l 1 emplacement de la proth^se 10 entre un muscle crural 14 
et le restant du mecanisme quadriceps, c'est-a-dire le muscle 

35 vaste externe 15 et le muscle vaste interne 16 avec le muscle 
droit anterieur etroitement associ6 18 de la cuisse. 

Le patient typique, auquel la protbese des 
figures 1 et 2 eBt destinSe, a subi une fracture compliquee ou 
coxamunitive a mi diaphyse du f 6mur avec un endommagement asso- 

40 cie du tissu aou. Avec la guSrison du tissu mou et de l'os et 
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apr&s 1* immobilisation n&cessaire pour cette gifrison, le mouve- 
ment du genou se trouve so went r£duit de quelques deer 6 s et le 
patient se trouve, de ce fait, sfirieusement handicapS.L 1 utilisa- 
tion de la proth&se 10 apporte un soulagement d cet §tat, 

5 Grfice & une incision lat&rale reitiligne, on 

peut libfeer le mScanisme quadriceps des adh&rences cicatri- 
cielles prSsentes dans ces parties constitutives et intercaler 
la membrane dScrite. On d^coupe la feuille prothStique 10 a la 
dimension et & la forme exacte necessaires et on la met en place 

10 au moyen de sutures, par example avec au ^pimp quatre sutures de 
retenue temporaires i ses extr&nitSs 19 et 20, pour la maintenir 
& sa position pendant le temps n&cessaire & 1' implantation du 
tissu, par oroissance, de mani$re & effectuer une fixation per- 
manente* Dans une variante, il est possible d'utiliser ce jagme 

15 proc6d6 au cours de l 1 operation principale ou premiSre operation 
sur we fracture nette exempt de examination, cela en tant que 
mesure prophylactique* 

JJn autre exemple typique <s>iX la prothise de la 
pr6sente invention est avantageuse est I'empSchement d , une union 

20 ou synoetose osseuse entre des os adjacent b dont le mouvement re- 
latif doit §tre maintenu afin de preserver la fonttion normale, 
Un endroit oik peut se produire une telle- synostose est la che- 
ville ob un mode ordinaire de fracture survenant entre le tibia 
et le pSronS peut entratner 1' union de ces os en empSchent par- 

25 tiellement une flexion dor sale normale du pied (soul&vement de 
l^rteil)* Lors de la guerison d'une telle fracture , il se 
produit parfois une union entre le tibia et le p6ron6, a 1* en- 
droit de la fracture. Le poignet et l'avant-bras sont des en- 
droit s oil peut se produire une synostose de fracture similaire. 

50 la proth&se de la pr6sente invention peut 8tre utilisee avanta- 
geusement ici pour empScher que le pont osseux se re forme qusnd 
ce pont a 6t§ excise. On a utilise avec succ&s la presents in- 
vention dans le traitement d'arthrite douloureuae du poignet 
concernant le radius ainsi que l'os semi-lunaire et l'os scaphol- 

35 de assooi§s du poignet* 

Dans un autre essai clinique, le patient souf- 
frait d'une fracture du tibia et du p6ron6 Juste au-dessus de la 
cheville, comme rep ?6sent6 sur la figure 4. La ligne de fracture 
25 coup ait le tibia 26 et le p6ron6 27 un peu au-dessus de l 9 as- 

40 tragale et, apr&s gu&rison, on a constats que la flexion dorsale 
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du pied se trouvait s6v&rement compromise par l 1 immobilisation 
du tibia 26 et du p6ron6 27. et le d&veloppement d*une union oe- 
seuse entre ces os.Gn a pratiqu6 une incision, excise 1 'union 
osseuse et taill6 sur me sure una proth&se 10 prepares comme d6- 

5 crit pr6c6demment de manifcre qu'elle s'ajuste sur Tendroit et 
on l'a mise en place comme represents, les deux extr&mit&s de la 
proth&se 10 etant fixSes au tibia par des sutures temporaireB 29. 
La demarche et la fonction normale ont 6te r6tablies« 

Dans le cas d'un autre patient qui souffrait 

10 d'une fracture compliqu6e du femur, on a constats que la flexion 
du genou se trouvait limit §e 4 environ 20° en raison d'une ci- 
catrice intermuBoulaire,On a pratiquS l v operation pour introduire 
une proth&se 10 entre le muscle crural 14, comme on peut le voir 
sur la figure 2, et le rests du mSeanisme quadriceps, c f est-&» 

15 dire le muscle vaste externe 15 et le muscle vaste interne 16 
avec le muscle droit ant6rieur Stroitenteat associS 18 de la cuis- 
so* Oomme on peut le voir syr^la figure 2, la surface 1J, oil 
s' implants par croissance le tissfcy.est placfie en contact avec 
le muscle crural 14 et la surface 6lastom6re 12 est orientfie 

20 vers le restant du mecanisme quadriceps* Aprfcs cette mise en 
place de la proth&se 10, l'ouverture de l r articulation sur en- 
viron 85° frbait rfitablie, 

On comprendra que la description qui pr6c&de 
n f a ete donnee qu'a titre purement illustratif et non limitatif 

25 et que des variantes ou des modifications peuvent y 8tre appor- 
t6es sans sortir pour autant du cadre general de la prSsente 
invention tel que defini dans les revendications annexSes ci- 
aprfcs, Toutes les matiftres utiliB^es pour r6aliser l 1 article 
de la presente invention sont des mati&res biocompatibles* 
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E E V E N D I C A T I 0 If S 

1, Prothfcse caract6risee par le fait qu'elle 
est constitute par une feuille flexible comport ant une surface 
k pores ouverts xSceptrice de tissus s' implant ant par crois- 
sance et un support en un &lastomdre & surface lisse, cette . 
proth&se etant congue pour une fixation permanente aux tissue 
du corps du fait de V implantation par oroissance desdits tissus 

2, ProthSse suivant la revendication 1, carac- 
terisfce par le fait que la surface prtcitte est un velours de 
t&rfiphtalate de polyethylene. 

3, ProtMse suivant la revendication 1, carac- 
terisee par le fait que le support est en silicone* 

4« Prothfcse suivant la revendication 1, carac- 
terisSe par le fait go* la surface 4 pores ouverts receptrice 
de tissus s* implant ant par croissance et ledit support sont en 
polyurfcthane. 

5, Prothise suivant la revendication 1, carac- 
teriste par le fait que le support prtcitt est renforcft par un 
filet en ttoffe "biocompatible* 
20 6, Proth&se suivant la revendicatioa 5i carac- 

teriste par le fait que ledit filet est en ttrSphtalate de po- 
lyethylene ou en tttrafluorethylfene polymtrist. 

7. Proth&se constitute par une feuille flexi- 
ble biocompatible comprenant une surface en une 6tof fe a pores 
25 ouverts , rtceptrice de tissus s'implantant par croissance, et 
un support en 61astom6re & surface lisse, caracteriste par le 
fait qu'elle est utiliste dans un dispositif servant en chi- 
xurgie a maintenir la faculte de glissement mutuel entre dee 
structures de tiseus adjacentes et que son epaisseur est com- 
50 prise entre 0,25 mm et 1,25 mnu 

8« Proth&se suivant la revendication 7» carac- 
terisee par le fait quelle est con$ue pour maintenir la facul- 
te de glissement mutuel entre muscles adjjacents. 

9. Proth&se suivant la revendication 7, carac- 
55 terisee par le fait qu'elle est congue pour maintenir la facul- 
te de glissement mutuel entre muscles et os» 

10. Proth&se suivant la revendication 7, caxac* 
terisee par le fait qu'elle est con9ue pour maintenir la facul- 
ty de glissement mutuel entre os ad;}acents 0 

40 11* Procede pour maintenir ou permettre la 
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faculty de glisseaent entre structures de corps d'ani- 
nimaux adjacentes effectuwrt normalement un glissement l'une 
par rapport & I 1 autre et dont X.a faculty de glissement mutuel 
86 trouve compromis, ce procfide 6tant caract6ris6 par le fait 
5 qu'il consists : (a) & tailler & la dimension et & la forme 
dSsirSes une proth&se suivant l'une queloonque des revendica- 
tions precSdentes et dans laquelle l'etoffe et l'SlastomSre 
precitSs sont compatibles aveo l f action des fluides ou humeurs 
et des tissue du corps et resistant vis-i-vis de ces fluides ou 

10 humeurs et de ces tissue » (b) a introduire ladite feuille tail- 
lSe de telle sorte que la surface formfie par l'frfcoffe porte con- 
tre une surface d'une premiere structure de corps et que ledit 
support en Slastomfcre porte contre une surface d'une seconds 
structure de corps suivant une disposition permettant normale- 

15 ment un glissement relatif aveo ladite premiere structure de 
oorps et, (c) & fixer ladite feuille & ladite premiere struc- 
ture de corps & des regions ofaoisies, 

12* Proced6 suivant la revendication 11, carac- 
terisS par le fait que I'Stoffe k pores ouverts prScit6e est un 

20 velours du groupe comprenant le ttoSpbtalate de polyethylene et 
le tetrafluorSthylfcne polym6ris6» 

13» Procede suivant la revendication 11, carac- 
terisS par le fait que l'etoffe prficitSe est du tSrSphtalate de 
polyethylene* 

25 14* Erocede suivant la revendication 11, carac- 

terise par le fait que l'elastomere precite est un caoutchouc 
de silicone, 

15. Procede suivant la revendication 11, ca- 
racterise par le fait que l'on fixe & des regions peripheriques 
30 choisies ladite feuille apres l 1 avoir introduite. 

16* Proced6 suivant la revendication 11, ca- 
racterisfi par le fait que I'on introduit la feuille preoitee de 
telle sorte que la surface formes par l'4toffe porte contre une 
surface d*un muscle et que le support en elastomere porte contre 
35 des surfaces adjacentes de muscles. 

17* Precede suivant la revendication 11, ca~ 
racterise par le fait que I'on introduit la prothese de fa?on 
telle que la surface formee par 1'etoffe porte contre une surfa- 
ce d'un os et que le support en elastomere porte osntre des 
40 surfaces adjacentes de muscles* 
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18. Sroe6d6 suivant la revendication 11, carac- 
teris6 par le fait que l'on introduit la proth&se de fagon tel- 
le que la surface formSe par l'6toffe porte centre une surface 
d'un os et que la surface formSe par I'Slastom&re porte contre 

5 una surface adjacente d'un os« 

19, Procide pour preparer une proth&se selon 
l'une quelconque des revendications 1 a 10 constitute par une 
feuille biocompatible et congue pour 8tre disposee entre des 
structures adjjacentes dans un corps d 1 animal, lesdites struc- 

10 tures se trouvant normalement dans une disposition mutuelle 
permettant un glissement l'une par rapport k X 1 autre le pro cede 
susvisS etant oaracterise par le fait que l'on place une mince 
feuille d'un 6lastom§re non vulcanise en contact de surface 
aveo la surface arri&re d'une mince feuille d'stoffe comport ant 

15 une surface 4 pores ouverts receptrice de tissus s'implantant 
par croissance et ladite surface arridre. on soumet lesdites 
feuille s ainsi disposee a a une pression d' environ 1,4 kg/cm 2 
A 7 kg/cm 2 & la temperature ambiante pour former une feuille 
composite comportant une surface & pores ouverts receptrice de 

20 tissus s' implant ant par croissance et une surface opposee elas- 
toa&re lisse, on chauffe ensuite ladite feuille composite pour 
vulcaniser et durcir l f 61astom%re pr6cit&, le tissu et I'Slas- 
tom&re susvis&s Stant biocompatibles* 

20, Precede suivant la revendication 19, ca- 
^ ract6ris6 par le fait que le tissu prScit$ est en velours de 

t&rSphtalate de poly&thyltae. 

21. Proced6 suivant la revendication 19, ca- 
racterisS par le fait que I'Slastom&re precite est un caoutchouc 
de silicone* 

JO 22. ProcSdfi suivant la revendication 19, ca~ 

ractexis6 par le fait que la temperature est comprise entre 21° 
et 29,5°. 

23. Precede suivant la revendication 19, oa- 
racterise par le fait que le chauffage est effectue a une tern- 
55 perature comprise entre environ 149°C et 176, 7°0. 

24* ProcSde suivant la revendication 19, oarac- 
terise par le fait que le chauffage pr6cit§ est effectu£ pendant 
une dur§e comprise entre 5 et 60 minutes. 
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25* ErocSdS suivant la revendication 19 » ca- 
ract6ris6 par le fait que l ! on empSohe la feuille composite 
de Be deformer pendant le chauffage pr6cit6» 

26. Proced6 suivant la revendication 19 , oa- 
racteris& pax le fait que la feuille d^lastom&re a une 6pais- 
seur comprise entre 0,1? mm et 1,02 mm* 
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